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Dow Corning Corporation f Midland , Michigan, V.St .A. 



Zu Elastomeren h&rtbare Massen 



Die Erfindung betrifft eine Siloxanmasse, die durch 
Reaktion von Si-H-Gruppen mit Si-CH=CH 2 "Gruppen zu 
einem elastomeren Produkt hSrtbar ist. 

Viele technischen Produkte auf Basis von Organosilicium- 
verbindungen sind so beschaffen, daB sie leicht in eine 
gewtinschte Form gebracht oder auf ein gewllnschtes Gebiet 
aufgebracht werden kOnnen , worauf das leicht verarbeit- 
bare Material anschlieBend gehctrtet wird, damit es 
seine gewtinschte Konf iguration behait. Beispielsweise 
werden Polyorganosi loxanelastomere gewOhnlich als formbare 
Massen geliefert, die von dtinnen Pasten bis zu steifen 
plastischen teigartigen Massen reichen. Diese Stoffe 
werden durch Verfahren wie Formpressen und Extrudieren 
geformt, worauf das geformte Erzeugnis durch HMrten, 
eine Methode, die bei Anwendung auf ein Elastomeres 
hSufig als Vulkanisation bezeichnet wird, in den Kaut- 
schukzustand UbergefUhrt wird. Das Erzeugnis behait dann 
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seine gewtlnschte Form Oder strebt danach, wenn es defor- 
miert wird, in seine vulkanisierte Oder gehartete Gestalt 
zurlickzukehren • 

Die Hartungsmethoden, die ftir Organosilicummassen ange- 
wandt werden, kOnnen in zwei Klassen unterteilt werden. 
Zu der ersten Klasse gehdren HSrtungen, die spontan bei 
Raumtemperatur erfolgen, beispielsweise durch Hartungs- 
systeme, wie sie in den USA-Patentschrif ten 2 833 742 , 
2 843 555, 2 902 467, 2 934 519 und 2 999 077 beschrie- 
ben sind. Die zweite Klasse bilden Hartungsmethoden , 
die die Bildung von freien Radikalen, gewdhnlich unter 
ErwSrmen zur Aktivierung der Hartungsreaktion erfordern, 
zum Beispiel organische Peroxide und die verschiedenen 
Schwefelhartungsmittel, die hSufiger in Verbindung mit 
organischem Kautschuk verwendet werden. 

Die Organosilicummassen, die spontan bei Raumtemperatur 
harten, weisen meistens niedere Viskositat auf , so daS sie 
mit einem Minimum an Geraten von Hand in die zur Hartung 
gewtlnschte Anordnung gebracht werden k6nnen. Die bei 
Raumtemperatur vulkanisierbaren Massen brauchen zur Har- 
tung nicht erwarmt zu werden und konnen daher an Stellen 
eingesetzt werden, an denen Einrichtungen zum gesteuer- 
ten Erwarmen praktisch nicht anwendbar sind. Die bei 
Raumtemperatur vulkanisierbaren Massen sind daher sehr 
erwtlnschte Produkte . Da die bei Raumtemperatur vulkani- 
sierbaren Massen gewOhnlich niedere Viskositat haben, 
sind die Molekulargewichte der zugrundeliegenden Polymeren 
niedrig. Auf dem Gebiet der Siliconkautschuke besteht 
allgemeine Ubereinstimmung dartlber, daB niedermolekulare 
Grundpolymere im Vergleich zu den hOhermolekularen Grund- 
polymeren schlechtere physikalische Gesamteigenschaf ten 
ergeben. Die niederviskosen , bei Raumtemperatur vulkani- 
sierbaren Siliconkautschuke weisen also im allgemeinen 
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schlechtere physikalische Eigenschaf ten auf als die Silicon- 
kautschuke, die aus hochmolekularen Kautschuken hergestellt 
und unter Anwendung von WSrme und organischen Peroxiden 
gehSrtet werden. Aus diesem Grund ist es schwierig, eine 
hartbare Sillconkautschukmasse zu erhalten, die niedere 
Viskositat zur leichteren Handhabung aufweist und zu einem 
Siliconkautschuk mit physikaischen Eigenschaf ten hSrtet, 
die den Eigenschaf ten von Siliconkautschuken vergleichbar 
sind, welche mit organischen Peroxiden gehSrtet sind. 

Erf indungsgemaB werden diese Schwierigkeiten durch eine J- 
Masse beseitigt, bei der niedermolekulare Grundpolymere / 
Verwendung finden und die zu einem Produkt mit verbessert^n 
physikalischen Eigenschaf ten hartet. 

Gegenstand der Erfindung ist eine Siliconkautschukmasse, 
die im wesentlichen aus (A) einem Polydiorganosiloxan 
mit zwei Vinylresten pro Molekiil, in dem kein Silicium- 
atom mehr als einen daran gebundenen Vinylrest aufweist 
und die iibrigen organischen Reste aus Methyl- , &thyl-, 
Phenyl- Oder 3 ,3 ,3-Trif luorp ropy Ires ten bestehen, wobei 
wenigstens SO % der organischen Reste Methylreste sind, 
die Polydiorganosiloxanmolektile Triorganosiloxyend- 
gruppen aufweisen und das Polydiorganosiloxan eine 
Viskositat von lOO bis lO OOO Centipoise bei 25 Grad C, 
vorzugsweise lOOO bis 5CXX) Centipoise bei 25 Grad C, 
hat, und (B) einer Mischung von sillciumhaltigen Ver- 
blndungen mit slllciumgebundenen Wasserstof f atomen , worin 
0 # 75 bis 1,25 siliciumgebundene Wasserstof fatome in (B) 
pro Vinylrest in (A) vorliegen, welche Mischung (B) im 
wesentlichen aus (1) einer Organosiloxanverblndung mit 
zwei siliciumgebundenen Wasserstof fatome n pro Molekiil 
und Methyl-, Jithyl-, Phenyl- oder 3 ,3 ,3-Trif luorpropyl- 
resten als organischen Res ten, in der kein Siliciumatom 
mehr als ein slliciumgebundenes Wasserstof f atom enthSlt 
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und die nicht mehr als 500 Siliciumatome pro Molekiil 
aufweist, und (2) einer Organosiloxanverbindung mit 
3 bis 10 siliciumgebundenen Wasserstof f atomen pro 
Molektll und Methyl-, Xthyl-, Phenyl- oder 3,3,3-Tri- 
fluorpropylresten besteht, in der an kein Siliciumatom 
mehr als ein siliciumgebundenes Wasserstof f atom gebun- 
den ist und die nicht mehr als 75 Siliciumatome pro Mole- 
ktll enthalt, wobei in der Mischung (B) wenigstens 10 % 
der siliciumgebundenen Wasserstof fatome aus Verbindung (1) 
und wenigstens 10 % der siliciumgebundenen Wasserstoff- 
atome aus Verbindung (2) stammen und wobei die Verbindungen 
(1) und (2) zusammen 100 Gewichtsprozent Mischung (B) 
ergeben. 

Das Polydiorganosiloxan (A) kann jede Kombination der 
folgenden Diorganosiloxaneinheiten aufweisen, sofern die 
Molektile zwei Vinylreste enthalten, wenigstens 50 % 
der organischen Reste Methylreste sind und die Viskositat 
im Bereich von lOO bis 10 OOO Centipoise bei 25 Grad C 
liegt. Solche Diorganosiloxaneinheiten sind beispiels- 
weise Dimethyls! loxan , DiM thy lsiloxan, Dipheny lsiloxan , 
Methylphenylsiloxan , Xthylmethylsi loxan , Methylvinylsi loxan , 
3, 3 , 3 -Trif luorpropy Ime thy lsiloxan , jithylviny lsiloxan , 
Phenylviny lsiloxan, 3 ,3 , 3-Trif luorpropy lviny lsiloxan , 
Xthylpheny lsiloxan, 3 ,3 , 3-Trif luorpropy lpheny lsiloxan 
und 3 ,3 , 3-Trif luorpropy lathy lsiloxan. 

Die Triorganosiloxyendgruppen kOnnen durch die Forme 1 
R 3 SiO ]L ^2 definiert werden, worin R einen Methyl-, Xthyl-, 
Phenyl-, 3 ,3 , 3-Trif luorpropy 1- oder Vinylrest bedeutet. 

Die bevorzugten Polydiorganosiloxane (A) sind solche 

mit Vinyldiorganosiloxyendgruppen , entsprechend der Formel 



worin jeder Rest R die oben fiir die organischen Gruppen 



(CH 2 =CH) R 2 SiO (RjSiO) z SiR 2 (CH=CH 2 > , 
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definierten Bedeutungen hat und z einen solchen Wert auf- 
weist, da0 die Viskositat lOO bis 10 OOO Centipoise bei 
25 Grad C betragt • 

Die Polydiorganosiloxane (A) sind allgemein bekannt, und 
viele davon sind im Handel erhSltlich. 

Die Mischung (B) aus siliciumhaltigen Verbindungen mit 
siliciumgebundenen Wasserstof f atomen besteht im wesent- 
lichen aus (1) einem Organosiloxan mit zwei silicium- 
gebundenen Wasserstof f atomen pro Moleklil und (2) einem 
Organosiloxan mit 3 bis lO siliciumgebundenen Wasserstoff- 
atomen pro Moleklil. Die Mischung (B) ist in solcher Menge 
vorhanden, dafl 0,75 bis 1,25 si liciumgebundene Wasser- 
stof fatome pro Vinylrest von Polydiorganosiloxan (A) 
vorliegen. Vorzugsweise liefert Mischung (B) 0,90 bis 
1,10 si liciumgebundene Wasserstof fatome pro Vinylrest 
des Polydiorganosiloxans (A) . 

Die Mischung (B) hat eine solche Zusammensetzung , daB 
wenigstens lO % der siliciumgebundenen Wasserstoff- 
atome aus Verbindung (1) und wenigstens 10 % der 
siliciumgebundenen Wasserstof fatome aus Verbindung (2) 
stammen, wobei die Verbindungen (1) und (2) zusammen 
lOO Gewichtsprozent der Mischung (B) ausmachen. 

Die verbesserten Eigenschaf ten , die bei den gehMrteten 
Massen nach der Erfindung festgestellt werden, ergeben 
sich aus der besonderen Kombination der Bestandteile 

(A) und (B) und aus der Zusammensetzung der Mischung 

(B) aus Organosiloxanverbindungen (1) mit zwei silicium- 
gebundenen Wasserstof f atomen pro Moleklil und aus Organo- 
siloxanverbindungen (2) mit 3 bis 10 siliciumgebundenen 
Wasserstof f atomen pro Molekill. 
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Platinkatalysierte hSrtbare Massen mit Vinylorganosiloxan- 
polymeren, die durch Siliciumverbindungen mit 3 oder 
mehr siliciumgebundenen Wasserstof f atomen pro MolekUl 
vernetzt werden , slnd bekannt. Diese Massen haben 
jedoch im Verglelch zu den erf indungsgemSBen Massen, 
in denen die siliciumgebundenen Wasserstof fatome aus 
der Mis chung von 2 Arten von Organosiloxanverbindungen 
stammen, schlechtere physikalische Eigenschaf ten . 

Die Organosiloxanverbindungen (1) enthalten zwei silicium- 
gebundene Wasserstof fatome pro Molektii und als organische 
Reste Methyl-, Jvthyl-, Phenyl- oder 3 . 3 , 3-Trif luorpropy 1- 
reste, wobei kein Siliciumatom mehr als 1 siliciumgebun- 
denes Wasserstof f atom aufweist und die Organosiloxanver- 
bindung bis zu 500 Siliciumatome pro Molekiil enthalten 
kann. Die Organosiloxanverbindungen (1) konnen sich aus 
Siloxanelnheiten mit siliciumgebundenen Wasserstof f atomen , 
zum Beispiel 

HSiOj, s , RHSiO und R 2 HSiO Q ^ 5 , 

und Organosiloxaneinheiten , zum Beispiel 

RSiOj^ 5 , P 2 SiO und R 3 SiO Q ^ 5 , 

worin R wie oben definiert 1st, zu3ammensetzen. Die Organo- 
siloxanverbindungen (1) kdSnnen femer Si0 2 «Einhei ten ent- 
halten. 

Die Organosiloxanverbindungen (1) sind bekannt und kSnnen 
nach bekannten Methoden herge3tellt werden* Die bevorzugten 
Organosiloxanverbindungen (!) sind solche der Forme I 

HR 2 SiO(R 2 SiO) x SiR 2 H und R 3 SiO (RHSiO) 2 (R 2 SiO) x SiR 3 , 

worin R einen Methylrest und x eine Zahl von O bis SO 
bedeutet. 
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Die Organosiloxanverbindungen (2) enthalten 3 bis lO 
siliciumgebundene Wasserstoff atome pro Molekul und als 
organische Reste Methyl-, Xthyl-, Phenyl- oder 3,3,3- 
Trifluorpropylreste, wobei kein Siliciumatom mehr als 
ein siliclumgebundenes Wasserstoff atom aufweist und die 
Organosiloxanverbindung (2) bis zu 75 Siliciumatome 
pro Molektil enthalten kann. Die Organosiloxanverbindun- 
gen (2) konnen sich aus Siloxaneinheiten mit silicium- 
gebundenen Wasserstoff atomen , zum Beispiel 

HSiO , RHSiO und R o Si0 rt c , 

und Organosiloxanelnheiten, zum Beispiel 

RSi °l,5 ' R 2 Si ° und R 3 Sio o 5 ' 

worin R wie oben definiert ist, zusammensetzen. Die Organo- 
siloxanverbindungen (2) kSnnen ferner Si0 2 ~Einheiten 
enthalten . 



Die Organosiloxanverbindungen (2) sind bekannt und konnen 
nach bekannten Methoden hergestellt werden. Die bevorzug- 
ten Organosiloxanverbindungen (2) sind solche der Formeln 
R 3 SiO (HRSiO) y (R 2 SiO) w SiR 3 , HR 2 SiO (RHSiO) (R 2 SiO) w SiR 2 H , 

RSi^(OSiR 2 ) w OSiR 2 H/ 3 und Si£(OSiR 2 ) w OSiR 2 H/ 4 , 

worin R wie oben definiert ist und y eine Zahl von 3 bis 
lO und x eine Zahl von O bis 40 bedeutet. 

Die erfindungsgemafien Massen lassen sich durch Zusatz 
eines Platinkatalysators harten. Der Platinkatalysator 
kann die erfindungsgemafien Massen bei Raumtemperatur 
harten. Die platlnkatalysierten Massen nach der Erfindung 
konnen durch Hal ten der Massen bei tiefen Temperaturen , zt 
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Beispiel -20 bis -50 Grad C, Oder durch Anwendung eines 
Inhibitors stabilisiert werden. Die Lagerf ahigkeit einer 
bestimmten katalysierten Masse hangt von der Art des Platin-^ 
katalysators sowie von den anderen Bestandteilen ab . Lange 
Lagerzeiten konnen leicht durch Verwendung eines Inhibitors 
fur den Platinkatalysator erreicht werden. 

Der Platinkatalysator kann irgendeiner der Platinkataly- 
satoren sein, die bekanntermaBen die Addition von sili- 
ciumgebundenen Wasserstof f atoraen an siliciumgebundene 
Vinylreste katalysieren. Der Platinkatalysator kann in 
jeder der bekannten Formen verwendet werden , die von 
Platin selbst oder abgeschiedenem Platin auf Tragern 
wie Kieselsauregel oder gepulverter Aktivkohle bis zu 
Platinchlorid, Platinsalzen und ChloroplatinsSure reichen. 
Jede dieser Formen ist in den erf indungsgemafien hartbaren 
Massen wirksam. Eine bevorzugte Form von Platin ist die 
Chloroplatinsaure entweder in Form des gewShnlich erhalt- 
lichen Hexahydrats oder in der wasserfreien Form wegen 
ihrer leichten Dispergierbarkeit in Organosiliciumsysteitien 
und wegen ihrer fehlenden Wirkung auf die Farbe der 
Mischung. Zu weiteren geeigneten Platinverbindungen gehttren 

PtCl 2 ^P(CH 2 CH 2 CH 3 )3 // 2/ 

Platinbromide, Komplexe aus Platinohalogenid und einem 
Olefin wie Xthylen, Propylen, Butylen, einem Diorgano- 
Vinyldisiloxan, Cyclohexen und Styrol, 

Pt (CH 3 CN) 2 C1 2 , Tr imethylp latin jodid , [ Pt (CH 3 CN) 2 (CH 3 U ]C1 2 , 

Pt(NH 3 ) 2 Cl 2 , K[PtCl 3 CH 2 CH 2 CH 2 OH], Hexamethyldip latin, 
PtBr 2 (C 2 H 4 ) 2 , K[PtBr 3 (C 2 H 4 )], PtCl 2 (C 2 H 4 ), (CH 3 ) 2 C=CH 2 • PtCl 2 , 
H 2 Pt(CN) 4 -5 H 2 0, H[PtCl 3 (CH 3 CN)], Pt (NH 3 ) 2 (CNS') 2 , PtCl 2 'PCl 3 , 
[Pt(NH 3 ) 4 ] -[PtCl 4 ], PtCl 2 [P(CH 2 CH 3 ) 3 ] 2 , PtCl 2 -P(OH) 3 , 
PtCl 2 -P(OCH 2 CH 3 ) 3 , PtCl 2 -[P(OCH 2 CH 3 ) 3 ] 2 , Pt (OOCCH 2 SCH 2 CH 3 ) 2 / 
Pt(CN) 3 , (CH 3 ) 4 Pt, (CH 3 ) 3 Pt-Pt(CH 3 ) 3 , (CH 3 ) 3 Pt(CH 3 C(X;H=8cH 3 ), 
PtCl 2 CO und PtBr 2 CO. 1 C '-13/1786 
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Es sollen wenigstens 0,1 Gewichtsteile Platin pro Million 
Gewichtsteile der Gesamtmenge aus (A) und (B) vorliegen. 
Da jedoch Verunreini gunge n in dera System leicht diese 
kleine Katalysatormenge vergiften kannen, werden vor- 
zugsweise 1 bis 20 Telle pro Million (ppm) Platin ange- 
wandt. Eine groBere Menge des Platins wirkt sich auf die 
Reaktion nicht nachteilig aus, schlagt sich jedoch in 
den Kosten nieder, weshalb wirtschaf tliche Uberlegungen 
die genannten niedrigeren Mengen als wtinschenswert er- 
scheinen lassen. 

Der Platinkatalysator kann durch Anwesenheit eines Inhi- 
bitors fur Platinkatalysatoren inhibiert werden, zum 
Beispiel durch die aromatischen heterocyclischen Stick- 
stof fverbindungen Pyridazin, Pyrazin, Chinolin, 
2 ,2 ' -Bichinolin, Bipyridin, Naphthyridin , Chinaldin, 
Dialkylformamide, Thioamide, Alky lthioharnstof f e und 
ftthylenthioharnstoff , wie sie in der USA-Patentschrif t 
3 188 299 beschrieben sind, die Organophosphorverbindungen , 
die in der USA-Patentschri f t 3 118 300 genannt sind # Benz- 
triazol, wie in der USA-Patentschri ft 3 192 181 angegeben 
1st, die Nitrilverbindungen, die in der USA-Patentschrif t 
3 344 111 beschrieben sind, die Halogenkohlenwasser- 
stoffe, die in der USA-Patentschri ft 3 383 356 genannt 
sind, die in der USA-Patentschri ft 3 445 420 beschriebenen 
Acetylenverbindungen, die in der USA-Patentschrif t 3 453 233 
angegebenen Vinylsilazane , die Sulf oxidverbindungen , die 
in der USA-Patentschri ft 3 453 234 angegeben sind, und 
andere fUr diesen Zweck bekannte Stoffe. Die Anwendungs- 
arten der Platinkatalysatorinhibi toren , die einzelnen 
Platinkatalysatorinhibi toren und weitere Einzelheiten 
liber die Platinkatalysatoren sind Abflnderungen der Erfin- 
dung, die im Rahmen des f achmMnnischen Kfinnens liegen. 

AuBer den beschriebenen Komponenten kttnnen in den erfin- 
dungsgemSBen Massen weitere Bestandteile vorliegen. Diese 
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Bestandteile sind Stoffe, wie sie gewohnlich in Organo- 
siliciummassen verwendet werden, beispielsweise Fiill- 
stoffe wie Rufi , KieselsMureaerogele , pyrogen erzeugtes 
Siliciumdioxid,behandelte Siliciumdioxidsorten, Aluminium- 
oxid, Tonerden, Metalloxide, Metal lcarbonate und Metall- 
silicate. Die verstarkenden Siliciumdioxidf Ullstof f e 
sind in den erf indungsgemSBen Ma3sen zur weiteren 
Verbesserung der elastomeren Eigenschaf ten besonders 
vorteilhaft. Zu weiteren Bestandteilen gehoren beispiels- 
we i Se Pigmente r um dem Produkt bestimmte Farben zu ver- 
leihen , Kautschuk additive , zum Beispiel Elastizitatsverbes- 
serer, Weichmacher und dergleichen. Stoffe, von denen 
bekannt ist, dafi sie Platinkatalysatoren vergiften, 
sollen selbstverstandlich ausgeschlossen werden. 

Die erf indungsgemSflen Massen k5nnen durch Mischen der 
Bestandteile in jeder gewUnschten Weise hergestellt 
werden. Die Reihenfolge des Mischens ist nicht kritisch. 
Das Mischen kann durch Walzen, mit einem mechanischen 
Mischer, von Hand und dergleichen erfolgen. 

Die erf indungsgemSBen Massen haben im geharteten Zustand 
im Vergleich zu einer geharteten Masse, die nur aus 
(A) einem Polydiorganosiloxan mit 2 Vlnylresten pro 
Molekttl (2) einer Organos i loxan ve rb i ndung mit 3 bis IO 
siliciumgebundenen Wasserstof f atomen pro Molektll und 
einem Platinkatalysator herge3tellt ist, verbesserte 
physikalische Eigenschaf tan wie Zugf estigkeit , Elongation, 
ReiBf estigkeit und deren Kombinationen . Die Kombination 
aus (A) f (2) und einem Platinkatalysator ist eine hart- 
bare Masse Shnlicher Art, wie sie aus dem Stand der 
Technik bekannt sind. Die Kombination von (1) und (2) ist 
ftlr die Erfindung kennzeichnend und wird in einer erfin- 
dungsgemMBen Masse zur Erzielung von Hhnlichen Elastomer- 
eigenschaf ten wie mit Massen auf Basis von hochmolekula- 
ren Kautschuksorten verwendet. Die erf indungsgeittfiflen Massen 
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lassen sich jedoch leicht handhaben, da die Viskositaten 
niedrig sind. Es wird angenommen, dafi die verbesserte 
Zugf estigkeit , Elongation und ReiBf estigkeit der geharteten 
Masse nach der Erfindung durch eine Kombination von Faktoren 
bedingt sind, nSralich dem Verhaitnis von siliciumgebundenen 
Wasserstof f atomen zu Vinylresten f der Verwendung von 
zwei SiH-Organosiloxanverbindungen, von denen die eine 
zwei siliciumgebundene Wasserstof fatome pro Molektil 
und die andere 3 bis lO siliciumgebundene Wasserstoff- 
atome pro Molektil aufweist, und der Verwendung eines 
Polydiorganosiloxans mit zwei Vinylresten pro Molektil. 

Die erf indungsgemaBen Massen hSrten zu elastomeren Stoffen, 
die auf vielen Anwendungsgebleten fiir andere Silicon- 
elastomere Verwendung finden. Die erf indungsgemS Ben Massen 
konnen als Dichtungsmittel, Verkapselungsmittel, Isolier- 
mittel, Uberzugsmittel, fiir Fonateile und dergleichen 
verwendet werden. 

Durch die folgenden Belsplele wird die Erfindung naher 
erlaute rt . 



Es werden me h re re Mischungen hergestellt, die aus lOO g 
eines vinyldimethylsiloxyendblockierten Polydimethyl- 
siloxans mit einer Viskositat von 1280 cP bei 25 Grad C 
und zwei Vinylgruppen pro Molektil und 34,5 g eines 
pyrogen erzeugten mit Trimethylsiloxygruppen versehenen 
Siliciumdioxids mit einer Oberflache von 250 Quadratmeter 
pro Grairun bestehen. Jede Mischung wird mit Organosiloxan- 
verbindungen in einer Menge versetzt r die die in Tabelle I 
angegebenen Xquivalente von siliciumgebundenen Wasser- 
stof f atomen pro lOO g vinyldimethylsiloxyendblockiertes 
Poly dime thy Isiloxan ergibt. Der prozentuale Anteil der 
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Xquivalente an siliciumgebundenen Wasserstof f atomen , 
der von jeder der beiden Organosiloxanverbindungen stammt, 
1st In Tabelle I angegeben. Eine in Tabelle I mit 1 bezeich 
nete Organosiloxanverbindung 1st ein Copolymeres aus 
20 Molprozent Trimethylsiloxaneinheiten, 30 Molprozent 
Dime thy lsiloxaneinhei ten und 50 Molprozent Methylhydrogen- 
siloxaneinheiten mit durchschnittlich 5 siliciumgebundenen 
Wasserstof f atomen pro Molektil. Die andere , in Tabelle I 
mit 2 bezeichnete Organosiliciumverbindung ist ein 
dimethylhydrogensiloxyendblockiertes Polydimethy lsiloxan 
mit durchschnittlich lO Siloxaneinheiten pro Molektil. 
lOO g des vinyldimethylsiloxyendblockierten Polydimethy 1- 
siloxans enthalten 0,0122 VinylSquivalente . Die erhal- 
tenen Mischungen werden mit 5 ppm Platin pro lOO g 
vinyldimethylsiloxyendblockiertes Polydimethy lsiloxan 
katalysiert. Das Platin wird in Form eines Chloroplatin- 
sSurekatalysators in einem f ltissigen Me thy lsiloxan mit 
einem Gehalt von 1,26 Gewichtsprozent Platin zugegeben. 
Nach griindlichem Vermischen der genannten Bestandteile 
wird jede Mischung von Luft befreit und dann zu Test- 
proben mit den Abmessungen 15,2 cm x 15,2 cm x 0,16 cm 
vergossen, Jede Probe wird 2 Stunden bei lOO Grad C 
gehSrtet. Die ungehSrtete Masse hat eine Viskositat von 
etwa 300 Poise bei 2 UpM Brookf ield-Viskositat . 

Tabelle I zeigt, daB die Elastomeren mit einer Kombina- 
tion aus Verbindungen 1 und 2 bessere Eigenschaf ten als 
Massen haben, die nur Verbindung 1 zur Vernetzung ent- 
halten. Die Proben zeigen h6here Elongation, und die 
ReiBfestigkeit und Zugf estigkeit nehmen nicht wesent- 
lich ah . 
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Belspiel 2 

Beispiel 1 wird mit der Ausnahme wiederholt, daB ans telle 
von Verbindung 1 eine in Tabelle II mit 3 bezeichnete 
Organosiloxanverbindung verwendet wird, die aus einem 
Copolymer aus 20 Molprozent Trimethylsiloxaneinhei ten , 
SO Molprozent Dimethyls! loxaneinhei ten und 30 Molprozent 
Methylhydrogensiloxaneinheiten besteht und drei silicium- 
gebundene Wasserstof f atome pro Molektil enthSlt. Die 
Ergebnisse zeigt Tabelle II. 

Beispiel 3 

Beispiel 1 wird mit der Ausnahme wiederholt , daB anstelle 
von Verbindung A eine in Tabelle III mit 4 bezeichnete 
Organosiloxanverbindung verwendet wird, die aus einer 
Verbindung der Forme 1 

(CH 3 ) 3 SiO^(CH 3 )HSiO/ 4 Si (CH 3 ) 3 

besteht. Die Ergebnisse zeigt Tabelle III. 

Beispiel 4 

Beispiel 1 wird mit der Ausnahme wiederholt, daB anstelle 
von Verbindung A eine in Tabelle IV mit 5 bezeichnete 
Organosiloxanverbindung verwendet wird, die aus einer 
Verbindung der Forme 1 

Si^OSi(CH 3 ) 2 H/ 4 

besteht. Die Ergebnisse zeigt Tabelle IV. 
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Beispiel 5 

Beisplel 1 wird mit der Ausnahirte wiederholt, dafl ans telle 
der Verbindungen 1 und 2 eine in Tabelle V mit 3 bezeichnete 
Organosiloxanverbindung der Forme 1 

(CH 3 ) 3 SiO£(CH 3 ) HSiO/ 3 Si (CH-j) 3 

statt Verbindung 1 und eine in Tabelle V mit 7 bezeichnete 
Organosiloxanverbindung der Forme 1 

(CH 3 ) 3 Si(\/ (CH 3 ) HSiO/ 2 Si (CH-j) 3 

statt Verbindung 2 verwendet wird. Die Ergebnisse zeigt 
Tabelle V. 

Beispiel 6 

Beispiel 1 wird mit der Ausnahme wiederholt, dafl statt 
Verbindung 1 eine in Tabelle VI mit 8 bezeichnete Organo- 
siloxanverbindung der Forme 1 

CgHgSi^/OSi (CH 3 ) 2 H/ 3 

verwendet wird. Die Ergebnisse zeigt Tabelle VI. 

Beispiel 7 

Zwei Mischungen werden wie in Beispiel 1 beschrieben 
mit der Ausnahme hergestellt, dafl 38,1 g eines pyrogen 
erzeugten, mit Trimethylsiloxygruppen verseheneh Silicium- 
dioxlds mit einer OberflHche von 400 Quadratmeter pro 
Gramm ans telle der 34,5 Gramm des pyrogen erzeugten, 
mit Trimethylsiloxygruppen versehenen Siliciumdioxids 
mit einer OberflMche von 250 Quadratmeter pro Gramm 



10 H/1786 



- 15 - 



2041633 



verwendet werden. Die Ergebnisse zeigt Tabelle VII. In 
Tabelle VII sind ferner Vergleichswerte ftir andere 
, Elastomere enthalten. 

Beispiel 8 

Zwei Mischungen werden wie in Beispiel 7 beschrieben 
hergestellt mit der Ausnahme, daB die Menge des pyrogen 
erzeugten Siliciumdioxids 48 ,0 Gramm betragt. Tabelle VIII 
zeigt die Ergebnisse in Verbindung mit Vergleichswerten . 

Beispiel 9 

Es werden zwei Mischungen hergestellt, die aus lOO g eines 
vinyldimethylsiloxyendblockierten Po ly dime thy Isiloxans 
mit einer VIskositat von 424 cP bei 25 Grad C und 
zwei Vinylgruppen pro Molekiil und 34 ,5 Gramm eines 
pyrogen erzeugten, mit Trimethylsiloxygruppen versehenen 
Siliciumdioxids mit einer Oberflache von 250 Quadratmeter 
pro Gramm bestehen. Jeder Mischung werden Organosiloxan- 
verbindungen mit siliciumgebundenen Wasserstof f atomen 
zugesetzt, und die Mischung wird wie in Beispiel 1 be- 
schrieben katalysiert und gehartet. Die Organosiloxan- 
verbindungen mit siliciumgebundenen Wasserstof f atomen 
sind in Tabelle IX angegeben, die auBerdem die Ergebnisse 
fur die Proben Nr. 1 und 2 enthait. lOO g des vinyldimethyl- 
siloxyendblockierten Polydimethy Isiloxans enthalten 
0,0200 Vinylaquivalente. 

Drei Mischungen werden wie oben beschrieben hergestellt 
mit der Ausnahme, daB 46 g des pyrogen erzeugten Silicium- 
dioxids ans telle von 34,5 g verwendet werden. Die Ergeb- 
nisse filr die Proben 3, 4 und 5 zeigt Tabelle IX. 
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Beispiel lO 

Eine Elastomermasse wird in der gleichen Weise wie Probe 

Nr. 16 von Beispiel 1 hergestellt mit der Ausnahme, daB 

25 g 5 Mikron Quarz zugesetzt werden. Das gehartete 

Elastomere hat einen Durometerwert auf der Shore A-Skala 

2 

von 23, eine Zugf estigkeit bei Bruch von 64 , 7 kg/cm , 

eine Elongation bei Bruch von 920 % und eine ReiBf estigkeit 

(Matrize "B") von 35 kg/cm (200 ppi) • 

Eine weitere Masse wird in der gleichen Weise wie 

Probe Nr. 16 von Beispiel 1 hergestellt mit der Ausnahme, 

daB SO g 5 Mikron Quarz zugesetzt werden. Das gehartete 

Elastomere hat einen Durometerwert auf der Shore A-Skala 

2 

von 29, eine Zugf estigkeit bei Bruch von 59 kg/cm , eine 
Elongation bei Bruch von 750 % und eine ReiBf estigkeit 
(Matrize "B") von 42,8 kg/cm (240 ppi). 
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Patentansprliche 



1. 



Siliconkautschukmasse , gekennzeichnet durch 



(A) ein Polydiorganosiloxan mit zwei Vinylresten pro Mole- 
kill, in dem an kein Siliciumatom mehr als ein Vinyl- 
rest gebunden ist, und die iibrigen organischen Reste 
aus Methyl-, Xthyl-, Phenyl- und 3 , 3 , 3-Trif luor- 
propylresten bestehen, wovon wenigstens SO % Methyl- 
reste sind, dessen Molektile Triorganosiloxyendgruppen 
aufweisen und das eine Viskositat von lOO bis 

lO OOO Centipoise bei 25 Grad C hat, und 

(B) eine Mischung aus siliciumhaltigen Verbindungen 
mit siliciumgebundenen Wasserstof f atomen , wobei 
0,75 bis 1,25 siliciumgebundene Wasserstof fat ome 
pro Vinylrest von Komponente (A) vorliegen und 
wobei Mischung (B) im wesentlichen aus 

(1) einer Organosiloxanverbindung, die zwei silicium- 
gebundene Wasserstof fatome pro Molektll enthSlt und 
deren organische Reste aus Methyl-, ftthyl-, Phenyl- 
oder 3 , 3 , 3-Trif luorpropy Ires ten bestehen, wobei 

an kein Siliciumatom mehr als ein siliciumgebundenes 
Wasserstof fat 6m gebunden ist und die Organosiloxan- 
verbindung (1) nicht mehr als 500 Siliciumatome 
pro Molektil enthSlt, und 

(2) einer Organosiloxanverbindung, die 3 bis lO silicium- 
gebundene Wasserstof fatome pro Molekiil enthSlt und 
deren organische Reste aus Methyl-, Xthyl-, Phenyl- 
oder 3 ,3 , 3-Trif luorpropy Ire sten bestehen, wobei 

an kein Siliciumatom mehr als ein siliciumgebundenes 
Wasserstof f atom gebunden ist und die Organosiloxan- 
verbindung (2) nicht mehr als 75 Siliciumatome pro 
Molektil enthSlt, besteht, 
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wobei in Mischung (B) wenigstens lO % der siliciumge- 
bundenen Wasserstof f atome aus Verbindung (1) und wenig- 
stens lO % der siliciumgebundenen Wasserstof f atome aus 
Verbindung (2) stammen und Verbindung (1) und (2) 
lOO Gewichtsprozent von Mischung (B) ausmachen. 

2. Masse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dafl " 
sie einen Platinkatalysator enthalt. 

3. Masse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB sie auBerdem ein Siliciumdioxidvers tarkungsmi ttel 
enthalt . 

4. Masse nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sie einen Platinkatalysator und einen Inhi- 
bitor fur den Platinkatalysator enthalt. 

5. Masse nach einem der vorhergehenden Ansprllche, 
dadurch gekennzeichnet , daB sie als Verbindung (1) 
(CH 3 ) 3 SiO^CH 3 ) 2 SiO/ x ^H (CH 3 ) SiO/ 2 Si (CH 3 ) 3 oder 

H(CH 3 ) 2 SiO^(CH 3 ) 2 SiO/ x Si(CH 3 ) 2 H und als Verbindung (2) 
(CH 3 ) 3 SiO</H (CH 3 ) SiO/ y ^/(CH 3 ) 2 SiO^Si (CH 3 ) 3 , 
H (CH 3 ) 2 SiO^H (CH 3 ) SiO/ y ^(CH 3 ) 2 SiO/ w Si (CH 3 > 2 H , C^Si^/OSi (CH 3 ) 2 H/ 3 

Z(C 6 H 5 ) (CH 3 )HSiO/ 4 Si # ^H(CH 3 ) 2 SiO/ 4 Oder C^Si^/OSi (CgH^ - 
(CH 3 )H/ 3 enthalt, worin x einen mittleren Wert von O bis SO, 
w einen mittleren Wert von O bis 40 und y einen mittleren 
Wert von 3 bis lO hat. 



6. Masse nach einem der vorhergehenden Ansprllche, da- 

durch gekennzeichnet, daB Komponente (A) ein vinyldimethyl- 
siloxyendblockiertes Polydimethylsiloxan 1st. 
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